20   II. Kapttel.  Die tljeoretiftfjen (Brunblagen bes (EtfertfjutternDefens.
dnberungen teitoeife im $mwexbm Don IDdrme, 6ie roir bann Bar Dertoenben lonnen. Die (Bro^e ber nutjbaren Derbrennungstodrme tDirb in ber Hedjnil in IDdrmeetnfjeiten (W.-E.) ober Kalorten (Kal.) gemeffen, ujorunter roir biejenige IDdrmemenge Derftefyen, 6ie erfor* berlid) ift, urn 1 kg IDaffer Don 0° auf 1° C 3U ertDdrmen.
His Brennftoffe benutjt man allgemein bie Don ber ttatur ge-lieferten orgamfdjen Stoffe, rate bie Kofylen u. a. fotote bie aits biefen fjergeftellten lunftlidjen Stoffe (cote Ko!s, petroleum, <5afe). 3e grower bie 3af)I ber IDdrmeein^eiten ift, bie 1 kg bes Brennftoffes bei feiner (Djrjbation liefert, befto roertDoIIer tft er im allgemeinen. Die I)ei3* toerte ber ein3elnen Brennftoffe finb im VI. Kapttel angegeben, es foil f)ter nur als Beifpiel ber I)ei3tDert reiner beutfcf)er SteintoI)Ien angefiil)rt toerben, ber 3totf(^en 7000 unb 8600 W.-E. fd^roanlt. ITlit 1 kg brennenber Stetnfo^Ie !onnte man alfo bei oollfommener XDdrmeausnu^ung 7000 bis 8600 kg IDaffer Don 0° auf 1 ° C er-iDdrmen.
Hufeer ben genannten, allbefannten Brennftoffen gtbt es im (£ifent)uttentoefen nod) einige anbere Brennftoffe, bie bei ei^elnen DarfteIIungsx)erfaI)ren bes (Etfens eine au^erorbenttid) toidjtige KoIIe fpielen, ja ofyne bie einer {ener (Eifenpro3effe iiberfyaupt unbenlbar tt)dre. Diefe Brennftoffe finb — es mag fiir ben UneingeiDeifyten fonberbar Hingen — t>ornel)mli(f) bie im teci)nif(i) er3eugten Hofj= eifen entf)altenen (Elemente $ili3ium, pljosptjor, Kot)Ienftoff unb XTIangan, bie bei ifyrer Derbrennung 3U ®^i)ben l^ioerte con b3tD. runb 7800, 5900, 2400 unb 1700 W.-E. liefern.
Die 3i»eite ffjuelle ber IDdrmeerseugung im €ifent)iittenu)efen, bie (EIeftri3itdt, lommt naturgemd^ roegen ber t)erf)dltnismd^ig fyofyen Koften ele!trifc!)en Stroms im Dergleidj 3U ben genannten Brennftoffen nur in felteneren $SIIen 3ur Hnmenbung. Da& fid) ele!trifd)er Strom in IDdrme umvoanbeln !ann, bas !ann man 3. B. an jeber ele!trifd)en ©Iii!)Iampe unb Dor allem an jeber ele!trifd)en Bogen^ lampe roat)rnet)men. Bet ben (Bltifylampen roirb bie IDdrme burd) ben XOiberftanb er3eugt, ben ein Kot)Ie= ober ITtetallfaben bent ele!= trifdjen Strome entgegenfe^t. IDiirbe man nun burd) geeignete Dor* fe^rungen bafiir forgen, bajg I)ier bie (EIeftri3ttdt in no<^ roeitget)en= berem Utafje in tDdrmeenergie umgeioanbelt toirb, fo Mrbe fie bas Utetall 3um Sd^me^en bringen. (Es Hegt alfo nafje, aud) sum S(^mel3en Don (Eifen eine foldje ,,bire!te IDiberftanbserijitjung" an3Utoenben, inbem man einfad) etnen ftar!en Strom burd) biefen metallifdjen Stoff fenbet. 3n ber Praxis l)at fid) jebod) ein foldjes Sd)mel3Der=mit bem Sauerftoff ber £uft ftattftabet, aufeern fid) btefe (Energiesas Htomgerotdjt bcs ttfafferftoffs ben               in
